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(§) Composition fluide se prSsentant sous la fbrme d*une dispersion de ctre dans un vdhicule liquide 
con8trhj6 d'une seule phase, dans laqueile la phase dispers6e est une microdispersion stable constitute 
de particules de dinr^nsions inf6rieures d 0,5 fun, lesdites particules sont constitutes essentiellement 
d'un mdlange d'au nrains une cire, d'au moins un agent tmulslonnant et tventuellement d'au nrKsins une 
huSe et/ou d'au nnoins un ingrtdient actif liposduble. iedit mtlange ayant un point de fusion finissante 
suptrieure & 50 "C et inftrieur d 100*'C. ladite composition oontient, en poids, de 0,1 d 40 % de clre et de 
. 0,01 d 25 % dudit agent tmulsionnant, ledit agent tmulsionnant est un tmulsionnant cationique. et la 
oonoentradon de ladite hufle, lorsqu'elle est pr6sente, est inftrieure ou tgale d 30 % en poids par 
rapport au poids de la dre ou du melange de cires ; sa preparation et sa sensibilisation notamment 
comma agent d'entretien auto-lustrant ou comma composition cosmdtique pour cheveux. 
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COMPOSITIONS FLUIDES CONTENANT UNE MICRODISPERSION DE CIRE ET D'UN 
TENSIO-ACTIF CATIONIQUE. LEUR PREPARATION ET LEUR UTIUSATION 



La pr^sente invention a pour objet des compositions fluides contenant une microdispersion de cire, ainsi 
qu'un proc6d6 de preparation de ces compositions, et leur utilisation. 

1^ demands de brevet frangais n*'77.32762 (n*" de publication 2.369.340) ddcrit des compositions parfu- 
m6es sondes, liquides ou pdteuses, contenant des particules fines d'un diamdtre moyen de 0,1 d 200 lun 

5 comprenant jusqu'd 95% d*un6 cire ayant un point de fusion de 38 £i ISO^'C. Ces particules sent destinies d 
servir de v6hicule pour un parfum. Is parfum repr^sentant de 1 d 75% du polds des particules. La tallle des 
particules est de preference comprise entre 1 et lOO^m, et plus speclalement entre 5 et 50^m. Ces particules 
sont incorporees dans un support ou une composition contenant un tensio-actif cationique. On procdde par 
firagmentation mdcanlque des constituants des particules solides puis broyage. ^ventu^lement en presence 

10 des autres constituants dans le cas ou la composition d preparer est une composition liquMe. Le produit broy6 
peut egalement fitre incorpore par melange e un support solide ou liqulde. Les compositions obtenues, qui se 
presentent sous la fomne de pdtes, de cremes ou de compositions liquides, sont utDisables pour le condition- 
nement des textiles, ainsi que pour le conditionnement de la chevelure. 

On salt par ailleurs qu'O est possible d'obtenir avec certaines hulles des nfticroemulsions et avec certaines 

IS cires des microdispersions, stables et, pour ces demieres. diluables £i i'eau indefiniment. sans agregation ni 
sedimentation des particules en suspension. Les microdispersions de dre sont obtenues perfusion de la cire 
en presence d'un tensio-actif anionique ou non-ionique, et eventuellement d'une partie de I'eau. puis addition 
progressive d'eau chaude avec agitation. On observe la fbmiation intemiediarre d'une emulsion du type eau- 
dans-4*huile. suivie d'une inversion de phase avec obtention finale d'une emulsbn du type huDe-dans-l'eau. Au 

20 refiroidissement. on obtient une microdispersion stable de particules colloTdales solides de dre ; voir par exenv 
ple "Microemulsions Theory and Practice", l^M. Prince Ed., Academic Press (1977) pages 21-32. Ces micro- 
dispersions de cire sont utilisees notamment pour faire briller les artldes en cuk et les revdtements de sol en 
matidre plastique. 

Les cIres sont des substances naturelles (animales ou vegetales) ou synthetiques, solides e la temperature 
25 ordinaire (21°C), ayant generalement une certalne plastidte, qui sont insolubles dans I'eau, solubles dans les 
huiles, et qui sont capables de former des films hydrofuges. Sur la definition des cires, on peut citer par exemple 
P.D. Dorgan, Drug and Cosmetic Industry, Decembre 1983, pages 30-33, et Handbook of Cosmetic Science, 
H.W. Hibbot ed., Pergamon Press. Oxford (1963) pSO. 

Dans la presente demande. on appelle "microdispersion" une dispersion qui est obtenue par le procede 
30 qui vient d*etre rappeie, ou par un precede analogue. 

On a maintenant decouvert que de tetles microdispersions de cire peuvent dtre obtenues en rempla9ant, 
dans le precede qui vient d'etre decrit. I'agent tensioactif anionique ou non-ionique par un agent tensio-actif 
cationique. Les nouvelles compositions obtenues presentent des proprietes interessantes. Elles peuvent etre 
utilisees par exemple comme agents d'entretien (produits auto-lustrants) des artides en cuir, des revfitements 
35 de sol (notamment en plastique). ou des meubles, auxquels elles confdrent un brillant durable, ou encore 
comma agents de conditionnement des textiles. 

Ces compositions peuvent aussi 6tre utilisees comme supports de compositions cosmetiques ou comme 
compositions cosmetiques, et en partlculier comme lotions pour cheveux. Ces lotions presentent notamment 
la propriete surprenante de ne pas conferer aux cheveux un aspect gras mais, au contraire, de retarder I'appa- 
40 rition de Taspect gras des cheveux, bien qu'elles contiennent comme ingredient actif principal une cire, c^est- 
e-dire une substance classee panmi les matieres grasses. 

En outre. 11 n'etait pas evident qull serait possible d'obtenir des microemulsions de dre en presence d'un 
emulsionnant cationique. On salt en effet que les cires qui sont Imperativement pr6sentBs dans la composition 
et qui sont utilisees seules ou en melange avec d'autres dres, contiennent pratiquement toujours des addes 
45 gras libres. On pouvait done s'attendre d une incompatibilite des tensioactifs cationiques avec ces dres ayant 
un caractere anionique. 

La presente invention a done pour objet une composition fluide se presentent sous la forme d'une disper- 
sion de cire dans un vehicule liqulde constitue d'une seule phase, dans laquelle la phase dtspers6e est une 
microdispersion stable constituee de particules de dimensions inferieures e 0,5|im, lesdites particules sont 
50 constituees essentieilement d'un melange d*au moins une cire, d'au moins un agent emulsionnant et eventuel- 
lement d'au moins une huile et^ou d'au moins un ingredient actif liposeluble, ledit melange ayant un point de 
fusion finlssante superieur d 50°C et inferieur e 100^C, ladtte composition contenant, en poids, de 0,1 e 40 % 
de cire et de 0,01 d 25 % dudit agent emulsionnant, ledit agent emulsionnant est un emulsionnant cationique, 
et la concentration de ladite huOe, lorsqu'elle est presents, est inferieura oii egale d 30 % en poids par rapport 
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au poids de la c!re ou du melange de clres. 

La cire ou la melange de clres utflis6 selon rinvention doll done 6tre capable de donner, en association 
avec des agents Amulsionnants cationiques. selon le proc6d6 d6ci1t ci-dessus, des mlcrodisperslons stables 
ayant des dimensions de particules infdrieures d 0,5 micrometre. Les cires ou melanges de dres utillsat>les 
5 peuvent dtre choisis par de simples experiences de routine. 

Dans des modes de realisation particuliers. ies compositions de rinyention peuvent encore presenter les 
caracteristiques suivantes, prises isol6ment ou en combinalson : 

- tacire est una dre choisie parmi la dre de Camauba. la cire de Candelilia, la cire d'Alfa et leurs melanges ; 

- la cire contient, outre de la cire de Camauba ou de la cire de Candelilia ou leurs melanges, une autre 
10 cire ou un m6lange d'autres cires, par exemple une dre de paraffine, I'ozokerite, la dre de Jojoba hydro- 

gdnde, la cire d'abeHle eventuellement est6rinee, la dre de rizou des ceramldes. y compris des ceramldes 
insatures ; la proportion pond6rale de cire de Camauba et/ou de Candelilia, dans de tela melanges, est 
de preference auperieura ou egale d 50 % ; 

- la proportion de dre dans la composition peut varier de 0,1 d 20 % en polds. et en particulier de 1 e 20 
IS %; 

- ledit agent emulsionnant cationique est caracterise par une valeur de HLB comprise entre 1 1 et 16 ; les 
tensioactifs cationiques preferes sont des derives d'ammonium quatemaire ; des examples de tels ten- 
sioactifs cationiques sont donnes dans la partie experimentale d-aprds. 

- t'agent emulsionrant est present d une concentration de 0.1 e 10 % en polds ; 

20 - ledit v6hlcule liqulde contient de 70 % e 100 % en polds d'eau, par rapport au poids de la phase Hquide ; 

- le vehlcule aqueux est constitue par de Teau ; 

- le rapport ponderal cire/emulslonnant peut varier dans la gamme de 1 e 20, notamment de 2 d 10 ; 

- ies Ingredients actifs liposolubles sont par exemple des colorants Hposolubles. ou des fiitres solalres 
(substances capables de conferer une protection e un substrat tel que la peau et/ou les cheveux contra 

25 les effets nocifs du rayonnement ultraviolet) liposolubles ; la concentration du ou des ingredients actifs lipo- 

solubles, lorsqu'ils sont presents, peut aller Jusqu'd 30 % (generalement Jusque 10 %) en poids par rapport 
e la dre ou au melange de clres ; 

- au moins un compose amphiphile (non emulsionnant des cires) tel que le chdesterd, les alcods gras 
contenant au nDolns 12 cart>ones etc.. peut etre associe e la cire ; la concentration en composes amphi- 

30 philes peut attetndre jusqu'e 30 % (en particulier jusqu'e 10 %) en poids per rapport e la cire ; 

- la composition est exempte d'huile, ou bien la concentration de Thuile, lorsqu'elle est presente est infe- 
rieure ou egale e 10 % en polds par rapport au poids de la dre ou du melange de cires ; parmi les huQes 
utilisables, on citera notamment celles qui sont mentlonnees dans la partie exp6rimentale ct-dessous ; 

- la proportion ponderale totale de dre et de composes amphiphiles non emulslonnants eventuellement 
35 pr68ent8,dan8 les particules (agents emulslonnants mis d part).est generalement auperieura k 90 %, et le 

plus souvent superieure k 95 %, le reste etant constitue par les huiles et les ingredients liposdutiles even- 
tuellement presents. 

De prdfeience, les compositions de invention ne contiennent pas de tenslo-actifs non ioniques et/ou anlo- 
niquea. 

40 Les clres vegetales de Camauba (extraites de Copemica Cerifera), de Candelilia (extraltes de Euphorbles 

Cerifera et de Peditantus Pavonis), et d'Alfa (extraites de Stipa Tenacisslma) sont des produits commerdaux 
Les ceramides sont les principaux llpides constitutlfs des espaces intercomeocytaires du stratum comeum. 
Us onl ete decrits, en particulier par Downing dans Science 1982 p 1261-2 vol.18. Les c6ramldes sont utilises 
notamnrtent dans les oompositions cosmetiques comme agents anthvleiilissement et comme agents hydra- 
45 tants ; voir par exemple la demande de brevet japonais 87.176907. Dans les compositions caplllalres. Qs agis- 
sent comme agents de protection du cheveu ; voir par exemple la demande de brevet europeen 0278505. 

Ces ceramides sont difficDes e disperser dans les compositions cosmetiques. Grdce d la presente Inven- 
tion, il est possible de les disperser e des concentrations eievees. 

Les colorants liposolut)les eventuellement presents dans la composition sont par exemple : 
50 - Nitro 1^mino-3 Isopropyl 4 aniline. 

- Nitro 1-fnettiyl-2 m6thylam!no 3 methyl 4 aniline, 

- Nitro 3 butylamino 4 phenol. 

- Hydroxy-4 methyl-3 phenylazo benzene, 

- Le pnoduit de fonnule : 

55 
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Parmi les filtres solalres llposolubles ^ventuellement presents dans la composition de I'lnvention, on peut 
15 citer notamment les suivants, qui sent disponibles dans le commerce : 

- le 3-benzy1id6ne-d,1-camphre, 

- ie 3-(4'-m6thylbenzylid6ne>-d, 1-camphre, 

- le 4-(dlm6thyiamino)-benzoate d'amyle, 

- le p-m6thoxycinnamate d'amyle et d'isoamyle, 
20 - le salicylate de mdthyte, 

L'un des avantages de la composition de Tinvention est de pennettre I'utilisation de ces ingredients llpo- 
solubles en milieu aqueux. 

Les compositions de rinvention peuvent dgaiement constituer des supports de compositions, auxqueis on 
ajoute d'aiitres ingredients. 

25 Les compositions obtenues selon I'Invention peuvent contenir, notamment, un ou plusieurs ingr6dients 

secondaires usuels tels que des agents ^paississants, des agents modificateurs de pH, des parfums, des 
agents conseivateurs, ou des agents antlstatiques. 

Les agents dpaisslssants doivent dtre compatibles avec les tensloactifs cationiques utQls6s. lis sont utillsds 
& une concentration telle que la viscosity de la composition soit au plus 6gale d 25 poises (soit 2,5 Pa.s) environ 
30 d 25'C (viscosim6tre Contraves, corps de mesure n' 3 ; temps de rotation 10 minutes, d 200 tours/min). 

Les parfiims utiiisables sent des parfums usuels, solubles dans la cire ou dlspersit)les ou solubles dans 
i'eau, en particulier ceux qui sent dispersibles ou solubles dans I'eau. lis sont gdn6ralement utilisds d une 
concentration ne ddpassant pas 5 % en poids. 

Les agents consen^ateurs ^ventuellement presents sont par exemple la dim6thytoldim6thyliiydantoTne et 
35 les d6riv6s d*imidazolidtnyl ur6e. lis sont utilises aux concentrations efficaces usuelles. 

Le pH des compositions selon Tinvention peut verier par exemple de 1 & 13 et de preferences de 3 ^ 11. 
Le pH peut eventuellement etre ajuste d I'aide d'un agent nKxjrficateur de pH usueL 

Les compositions selon I'invention sont obtenues par fomtation d chaud d*une microemulsion. Plus prdci- 
sement, ces compositions sont obtenues par un proc6d6 princlpalement caracteris6 par le fait que Ton ctiauffe 
40 le melange de cire et d'emulsionnant additionne eventuellement d'hulle et/ou des substances llposolubles, d 
une temperature superieure d la temperature de fusion du melange et non superieure A 100*^0, eventuellement 
en presence d'une partie de Teau Jusqu'd fusion complete, que I'on ajoute progressivement I'eau, ou le restant 
de I'eau, portee d une temperature au molns egale e ladite temperature, en agitant, Jusqu'A fomiation d'une 
microemulsion de cire dans une phase continue aqueuse, qui par refiroidlssement Jusqu'd la temperature 
4S ambiante conduit e una microdispersion de cire. 

Les ingredients secondaires eventuellement presents dans la composition sont ajoutes selon les cas soit 
dans les produits de depart, soit dans la composition tenninee. Les ingredients liposolut>le8 sont gen6ralement 
ajoutes e la cire, avant la realisation de la ntoodispereion. 

Les ingredients hydrosolubles non volatOs peuvent dtre ajoutes eventuellement dans I'eau utais6e pour r6a- 
50 liser la microdispersion. 

Les compositions auto-lustrantes pour articles en cuir, meubles ou revfitements de sol, obtenues selon 
i'invention, sont appliquees selon les methodes usuelles, e I'aide d'un applicateur absorbant. par exemple en 
feutre ou en mousse expansee de matiere plastique. On peut aussi appliquer la composition par pulverisation 
et etaler en firottant la surface traltee avec un tissu doux. 
55 Les comp>ositions de conditionnement de textiles obtenues selon I'invention sont appliquees par exempie 

par melange au liquide de rinpage. 

Les compositions cosmetiques selon I'invention peuvent notamment dtre utilisees comme lotions ooiffantes 
et aussi comme lotions destinees k ameilorer Paspect des cheveux chez les sujets ayant les cheveux gras. 
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Elles peuvent dtre appliqudes sur cheveux sees et propres, et aussi avant ou apr&s un shampooing. Elles 
peuvent dbe rincdes ou non rinc6es. 

Lorsqi/elles sont appHqudes avant ou apr^s un shampooing, rapplication 6tant suivie ou non d'un rin^ge 
d i*eau, elles disciplinent les cheveux et communiquent d la coiffure de la tenue et du volume. En outre, eiies 
5 retardent le ph^nom^ne de regraissage des cheveux observe chez les sujets ayant les cheveux gras. 

Pour 6v{ter ce ph6nomdne de regraissage, on peut appilquer la composition de I'inventlon sur les cheveux 
s6ch6s aprds lavage, et en particullersur la paitie des cheveux voisine de la raclne. Dans ce cas, la composition 
n'est pas rinc6e. On ot>serve que, nrmlgrd I'absence de rinQage, la composition ne communique pas aux che- 
veux un toucher polsseux. et ne provoque pas de ph6nomdne de collage des cheveux. 
10 Malgr6 la presence d'une cire dans la composition, aucun aspect gras n'est communlqu6 aux cheveux, 

mdme en i'absence de rinpage. En outre. malgr6 la presence d*une forte proportion d'eau dans la composition, 
le s6chage ne pose pas de probldmes et s'effectue rapidement 

Quand les compositions contiennent un agent colorant liposoiuble, elles peuvent 6tre utnis6es comme 
compositions de teinture pour cheveux. 
IS II convient encore de noter que les supports de compositions selon llnvention, qui sont diluables en toutes 

proportions avec de i'eau, peuvent dtre r^alis^s sous fonne de supports de compositions concentres contenant 
des proportions dievSes de cire, par exemple de 1 d 40 % en poids. 

Ces supports de compositions concentres peuvent dtre dilu6s au moment de remploi. pour obtenlr une 
concenbation en cire pouvant alier par exemple de 0.1 d 10 %. 
20 On peut 6galement ajouter (aprds dilution, dans le cas des compositions concentrees) des ingredients 

secondaires. 

Les supports de compositions obtenus selon i'inventlon sont done d'une part les microdispersions concen- 
trdes mentlonndes ci-dessus, e dDuer au moment de I'emploi. et d'autre part les microdispersions non concen- 
trees (contenant au moins I'eau, la cire et le tensio-actif) auxquelles on peut ajouter, au moment de I'emploi, 
2S des ingredients secondaires. 

L'invention a egalement pour objet un precede de traitement cosmetique des cheveux destine d am6liorer 
la tenue et le volume de la coiffure et/ou e supprimer ou e retarder Tapparttion de I'aspect gras des cheveux. 
caract6ris6 par le fait que Ton applique, au moins sur la partie des cheveux voisine de la racine. une composition 
telle que definie pr6cedemment, en quantite suffisante pour impregner les cheveux ou les parties de cheveux 
30 ^ traitor. 

Ce procede de traitement cosmetique des cheveux est mis en oeuvre comme cela a ete indiqu6 ci-dessus. 
Les examples sulvants iilustrent l'invention sans toutefots la iimiter. 

EXEMPLES1 A20 : 

35 

Exemples de preparation de microdispersions de cire 
La procedure de preparation est la sulvante : 

On melange la cire et I'agent emulsion nant cationlque et Ton chauffe le melange d 90'*C environ en agitant 
40 doucement pour obtenlr une tK>nne honrwgeneisation. On Incorpore ensulte sous agitation I'eau preaiablement 
chaufree e 90*^0 et on obtient une microemulsion. La microemulsion de cire est ensulte ramenee & temperature 
ambiante et forme alors une microdispersion. 

Les resultats obtenus avec la cire de Camauba (1 0 % en potds, par rapport au poids total de la composition) 
et divers emulsionnants cationiques sont resumes dans le tableau 1. 
45 Les mesures granulometriques concemant les particules en suspension (diametre hydrodynamique 

nK>yen) ont ete effectuees par diffusion quasi-eiastlque de la lumiere e i'aide d'un granulometre laser Coulter 
N4e25*C. 



so 
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TABLEAU I 

5 
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EXEKPLES 


EHULSIONNANT 


CONCENTRATION 
PONDERALE 
(I) 


DIAMETRE MOYEN 
des partlcules 

(mn\ 


IS 


1 

2 
3 


bromure de 
cetyltritnethyl 
ammonium (CIA) 


3,33 
3.79 
2.84 
^ no 


68 
60 
149 




5 


chlorure de CTA 


3,33 


106 










TO 


20 


7 


gallate de CTA 


4.72 


50 




8 
9 
10 


salicylate de CTA 

» s 

V 9 


1,75 
2,63 
4.38 


162 
41 
15 


25 


11 


bromure de cetyl— 
pyrldlnlum (CP) 


4,18 


43 




12 


chlorure de CP 


3.72 


45 


30 


13 


chlorure de cetyl 
d Ime thy lb enz y 1 
ammonium (CDBA) 


4.31 


25 


35 


14 


salicylate de c^tyl- 
acablcyclo-octazonium 


4,94 


30 


40 


15 
16 
17 
18 
19 
20 


Arquad 16-50 * 
Arquad 18-50 * 
Arquad T-50 * 
Arquad 2C-75 * 
Ethoquad C/12 * 
Ethoquad 0/12 * 


3,33 

3,62 . 

3.62 

4.35 

2.50 

2.50 


286 
303 
243 
255 
350 
106 



* Nom commercial de derives d* ammonium quaternaire a chaXne grasse 
45 commercialises par Armak Chemicals* 



50 EXEMPLES 21 a 27 

De fa9on analogue, on a pr6par6 des microdispersions & 15 % de cire de Camauba. Las r6suitats sont 
rSsum^s dans le tableau IL 
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TABLEAU II 





EXEHPLES 


EMULSIONNANT 


CONCENTRATION 


DIAMETRE MOYEN 


s 






PONDERALE 

w 


des particules 
(ran) 


10 


21 


bromure de CTA 


2,27 


179 




22 


* » 


3.41 


80 




23 


9 » 


5,00 


55 


IS 


24 


9 9 


5.68 


51 




25 


chlorure de c6tyl/ 


3.51 


83 




26 


stearyldlmithyl 


5,00 


71 


20 




£ thanolammonlum 








27 


bromure de 


3,41 


147 


25 




my r 1 s ty 1 1 r Im^ thy I 
ammonium 







30 EXEMPLES 28 6 40 

De fagon analogue on a pr6par6 des microdispersions & 10 % de melanges de cire. Le tensio-actif caQo- 
nique dtait dans cheque cas le bromure de CTA (3,79 % en poids). Les r^sultats sont r6sun)6s dans le tableau 
III. 

35 



40 



45 



SO 
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TABLEAU III 
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EXEHPLES 


CIRES 
X en polds 


DIAMEXRE MOYEN 
des particulea 
(nm) 


28 
29 
30 


Carnauba + Parafflne 
9 1 
8 2 
7 3 


94 
124 
160 


IS 


31 
32 


Carnauba + Ozokerite * 
9 1 
7 3 


94 
195 


20 


33 
34 


Carnauba + Candelilla 
9 1 
7 3 


67 
136 


2S 


35 


Carnauba + cire de Jojoba 
hydrogenee* 
9 1 


104 


30 


36 
37 
38 


Carnauba + cire de riz 
9 1 
7 3 
5 5 


97 
173 
197 


35 


39 
40 


Carnauba + Cera Belllna** 
9 1 
7 3 


106 
138 



* Coinmercialls^e par Quest International 
** Cire d'abellle eateriflee (Quest International) 



EXEMPLES41 6 43 

45 

On a pr6par6 des microdlspersions de cires ayant la composition pond6rale sulvante : 



50 



55 



Carnauba 10 Z 

Additif lipophile x X 

Bromure de CTA , 3,79 % 

Eau q.s.p : 100 Z 

Les r6sultats sont r6sum6s dans le tableau suivant : 
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TABLEAU IV 

6 





EXEHPLES 


ADDITIF LIPOPEILE 


DIAMETRE HOYEN 


10 




X = 


(ran) 




41 


Colorant* IZ 


29 


15 


42 


Par6ol MCX 3Z 


350 


20 


43 


fparsol MCX 2,4Z 
^Uvlnul H40 0,6Z 


256 



* lsopropyl-2 nitro-6 aniline 

25 



Le Parsol MCX est la denomination commerciale de i'octyl m^thoxy cinnannate, conrvnercialisd par GIVAU- 
DAN, et ufa'lis6 conune agent de filtration des ultraviolets ("filtre solaire"). 
30 Uvinul M40 est la ddnominatlon conrvnerciale de la benzophdnone-3. commercialisde par BASF et utQisde 

comma filtra solaire. 

La proc6dure de pr6paratIon est la suivante : on melange la cire, t'agent 6mulslonnant catlonique et les 
produits actifs liposolubles (colorant ou filtre solaire). puis on precede comme d I'exemple 1. 

35 EXEMPLES 44 a 46 

De fagon analogue d celle d6crite aux exemples 41 d 43, on a pr6par6 des microdlspersions de dres ayant 
la composition ponddrale suivante : 

X X 

y X 

3.79Z 
86.21Z 

avecx-t-yslO 

Les rdsultats sont r6sum6s dans le tableau suivant : 

so 



55 



40 

Carnauba . 



Huile,,. 

Bromure de CTA. 



^ Eau « 
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TABLEAU V 

5 





EXEMPLES 


CIRE 


HUILE 


DIAMETRE DES PARTICTILES 






X - 


y - 


DES FARXICULES (mn) 


10 
























Carnauba 


huile de par af fine 








9 


1 


43 


IS 


44b 


7 


3 


106 






Carnauba 


DV 






45a 


9 


1 


29 


20 


45b 


7 


3 


39 






Carnauba 


hulle de toumesol 




25 


46a 


9 


1 


85 




46b 


7 


3 


174 



30 DV : (Ethyl-2 bexyloxy)-3 hexadecanoyloxy-1 propanol-2, ddcrlt 

dans Ic brevet FR 2222351- 



35 PCEMPLES 47 k 49 

De fa^on analogue, on a pr^pard des microdispersions de cire ayant la composition pond^rale suivante : 
Carnauba x T 

40 * 

Ceramlde ec/ou cholesterol y Z 

Bromure de CTA , 3,79 Z 

Eau , 86,21 Z 

45 

avecx "i-y = 10 

Les r6sultats sont r6sum6s dans le tableau suivant : 



so 



ss 
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TABLEAU VI 



5 


EXEKPLES 


CIKE + COMPOSE LIPOPHILE 
Z en polds 


DIAMETRE HOYEN 
des partlcules 
(hid) 


10 




Carnauba + DVA* 






47 


8 2 


123 


IS 




Carnauba ^ cholesterol 






48a 


9 I 


91 




48b 


8 2 


196 


20 




Carnauba -1- DVA + cholesterol 






49 


8 1 1 


129 



25 

*DVA : Ceramide de formule C^^H^^CHOHCH (CH20H)NHC0C^^H^^ 
(melange ^ry thro: thrdo) 



30 

EXEMPLES DE PREPARATION DE COMPOSITIONS COSMETIQUES 
EXEMPLE 1C : Lotion capMlaire 
35 Cette lotion est prgpar^e en m^langeant dans I'ordre les constituants suivants : 

Microdlspersion k 10 Z de clre 

obcenue a l*exeinple 1 97,3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Derive d ' Inidazolidlnyluree vendu sous la 

denomination SUTTON CABS... 0,2 g 

45 NaOH q.s.p. pH - 6,8 

Eau q.s.p. 100 g 



Cette lotion est appliqu^e apr^s lavage et s6chage des cheveux d ralson d'environ 2 g par t&te. 
so La chevelure a du volume. Les cheveux ont du corps et sont bien disciplines. 

EXEMPLE 2C ; Lotion capglaire 

On opere, comma dans I'exemple 1C, avec les constituants suivants : 

55 
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iO 



Mlcrodlsperslon S 15 Z de clre 

obtenue a I'exemple 15 

Para hydroxybensoate dc a^thyle. 

GERMALL 115 

NaOH q.s.p pH - 7 

Eau q.e.p •••••«.,,•• 



70 g 
0.15g 
Ot2 g 

100 g 



Cette lotion est appllqu6e sur des cheveux propres et s6ch6s. Elle leur apporte du gonflant at de la bnHance. 
15 EXEMPLE 3C et 4C : Gels coiffants 

Ces geis ont la composition pond6rale suivante : 



20 







EXEMPLE N"3C 


EXEKPLE N**6C 


25 


Mlcrodlsperslon de I'exenple 22 

Methyl hydroxypropyl cellulose 
commercialism sos le nom de 


12 g 
2.20 g 


12 g 


30 


de KETHOCEL 60 HG par Dow Corning 
Hydroxyethyl cellulose commercialise 






35 


sous le nom NATROSOL 250 HHR par 
Aqua Ion 




1,20 g 




p.hydroxybenzoate de methyle 


0.15 g 


0,15 g 


40 










POWICTL 200 « Dow Coming 


0,3 g 


0.3 g 


45 


Eau q.s.p. 


100 g 


100 g 



On applique ces gets coiffants sur cheveux propres et sees sur toute la longueur des cheveux y compris 
50 las nacines, d raison de 2 d 5 g par tdte. 

Les gels s'6tafent facilement dans les cheveux qui ont un toucher soyeux et du volume, du gonflant et de 
la discipline. 



55 



EXEMPLI 5C : Lotion capniaire 

Cette lotion est pr6par6e en mdlangeant dans Pordre les constituents sulvants : 
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Mlcrodispersion de clre obtenue 



d I'exemple 41 95 g 

Parahydroxybenzoate de m^chyle 0sI5 g 

GERMALL 115 0,2 g 

NaOH q.s.p pH-698 

Eau q.s.p 100 g 

to 



On applique cette solution (environ 2g/l6te) raie par rale sur des cheveux sees non tav6s et on laisse en 
contact 5 minutes avant d'effectuer un shampoing. les cheveux pr6sentent alors du volume et de la discipline. 
Les mdches eont ooior6s en Jaune. 

IS EXEMPLE 6C ; Lotion capOiaire 

On opdre, comma dans I'exemple 1C, avec les constituents suivants : 



Mlcrodispersion de clre obtenue 

d l*exenple 43 97 g 

Para hydroxybensoate de m^thyle 0,1 g 

GERMALL 113 0,2 g 

^ NaOH q.s.p pH = 6,8 

Eau ^l-s.p 100 g 



On applique cette composition sur cheveux propres et sees, sur les racines et sur la longueur des cheveux, 
30 k raison de 2 g par tdte. 

Les cheveux sont doux, ils pr^sentent de la discipline et du gonflant. L'application de la composition confdre 
en plus aux cheveux un effet de protection vis-d-vis du rayonnement UV. 

EXEMPLE 7C 

35 

Cette lotion est prdpar6e en m6langeant dans I'ordre les constituants suivants : 



Mlcrodlsperelon de clre obtenue 

I'exemple 46a 95 g 

Para hydroxybenzoate de mdthyle. 0,15 g 

GERMALL 115 0,2 g 

NaOH q.s.p pH * 6»9 



L'applicatjon de cette composition sur cheveux sees et propres apporte d la coiffure du gonflant et de la 
brUlance. 

50 EXEMPLE 8C 

On opdre, comme dans I'exemple 10, avec les constituants suivants : 

55 
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MlCTodlsperslon de clre obcenve 

a I'exemple 49 97 g 

Para hydrcncygenzoate de methyle 0,1 g 

GERMALL 115 0,2 g 

NaOH q.s.p pH - 7 

Eau q.s.p 100 g 

10 

Cette composition est appliqu6e apr^s un shampooing. Les cheveux pr^sentent de la tenue, de la discipline 
et du corps. 



IS Revendlcatlons 

1. Composition fluide se pr6senlant sous la fome d'une dispersion de clre dans un v6hicule iiquide constitu6 
d*une seule phase, dans laquelle ia phase dfspers^e est une microdispersion stable constitute de parti- 
cules de dimensions inftneures d 0,5^m. lesdites particules sont constitudes essentieliement d'un 

20 melange d'au motns une clre, d'au moins un agent tmuisionnant et tventuellement d'au moins une huDe 

bUou d*au moins un ingredient actif liposofuble, ledit melange ayant un point de fusion flnlssante sup6rieur 
d SO'C et infdrieur h lOOOQ, iadite composition contient. en polds. de 0,1 ft 40 % de cire et de 0,01 d 25 
% dudil agent 6mulslonnant» ledrt agent 6mulsionnant est un 6mulslonnant cationique, et la concentration 
de Iadite huile, lorsqu'elle est pr^sente. est inf6rieure ou 6gale d 30 % en poids par rapport au poids de la 

25 cire ou du melange de cires. 

2. Composition selon la revendication 1 . caract6ris6e par le fait qu'elle est exempte de tensloactif non lonique. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caract6ris6e par ie fait qu'elie est exempte de tensloactif anio- 
30 nique. 

4. Composition seion Tune quelconque des revendlcatlons pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait qu'elie est 
exempte de tensioactifs anioniques et non ioniques. 

35 5. Composition selon I'une quelconque des revendlcatlons pr6c6dentes, caract6ris6e par le feit que ledit 
agent tmuisionnant est un dMv6 d'ammonium quatemaire. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes» caract6ris6e par le fait que ledit 
agent 6mulsionnant a una valeur de HLB comprise entre 1 1 et 16. 

40 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que I'agent 
6muIsionnant cationique est present ft une concentration de 0,1 ft 10 %. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la 
45 concentration de I'huDe, lorsqu'elle est pr6sente, est Infftrieure ft 10 % en poids par rapport au poids de la 

cire ou du mftlange de cires. 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6cftdentes. caract6ris6e par le felt qu'elie est 
exempte d'huiie. 

50 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6risde par le fait que Iadite 
cire est choisie parmi la clre de Carnauba, ta cire de Candelilla, ia cire d'Alfa, ou leurs melanges. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caractftrisfte par le fait que la cire 
55 contient, outa-e de la cire de Carnauba ou de la cire de Candelilla ou leurs mftlanges, une autre cire ou un 

mftlange d'autres cires. 

12. Composition selon la revendication 1 1 . caractftrisfte par le fait que Iadite autre cire est une dre de parafTine, 

14 
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rozok6rite, la due de jojoba hydrog6n6e. la cire de riz ou la dre d'abellle 6ventuellement est6rifi6e. 

13. Composition selon la revendlcation 12, caract6ris6e par le fait que ladite autre dre est un cdramide. 

5 14. Composition selon I'une queloonque des revendtcaUons 11 d 13 caract6ris6e par le feit que la proportion 
ponddrale de dre de Camauba et/ou de Candelllla est sup6rieure ou 6gale d 50 % par rapport au poids 
total de dre. 

1 5. Composition selon Tune queloonque des revendications pr^c^dentes. caract6ns6e par le fait que ledit v6hi- 
10 cule liquide oontient de 70 d 100 % d'eau, par rapport au poids de la phase llquide. 

16. Composition selon Tune queloonque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que ledit vdhi- 
cule aqueux est constitud par de Peau. 

f5 17. Composition selon I'une queloonque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par lefalt que le rapport 
pond6ral dre/6mulsionnant est dans la gamme de 1 d 20. 

18. Composition selon la revendlcation 17, caract6ris6e par le fait que ledit rapport est dans la gamme de 2 d 
10. 

20 

19. Composition selon Tune queloonque des revendications pr6c6dentes, caract^risde parte fait qu'au moins 
un oompos6 amphtphile non 6muistonnant des cires, tel que le cholesterol et les alcods gras ayant au 
moins 12 atomes de cart>one est assod6 d la dre. d une concentration pouvant aller jusqu'd 30 %. et en 
particulier Jusqu'd 10 % en poids par rapport d la dre. 

25 

20. Composition selon I'une queloonque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la 
concentration des ingredients actifs liposolubles, lorsqu'ils sont presents, peut aller jusqu'd 30 % et en par- 
tlculierjusqu*^ 10 %, en poids par rapport d la ctre ou au melange de cires. 

30 21. Composition selon I'une queloonque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e par le fait que la pro- 
portion pond^rale de dre et de composes amphiphOes non emutsionnants 6ventuellement pr6sents. dans 
les particules (agents 6mulslonnant5 mis d part), est sup6rieure ^ 90 %, et en particulier sup6rieure d 95 
%. 

35 22. Composition selon Tune quetconque des revendications pr6c6dentes, caracteris^e par le fait que lesdits 
ingredients actifs liposolubles sont choisis parmi les colorants liposolubles et les substances liposolubles 
capables de conf^rer une protection centre tes effets nocifs du rayonnement ultraviolet 

23. Composition selon Tune queloonque des revendications precedentes, caracterisde par le fait qu'elle cons- 
40 titue une lotion pour cheveux. 

24. Proc6de de preparation d'une composition telle que defmie dans i'une queloonque des revendications pr6- 
cedentes, caracterise par le fait que Ton chauffe le melange de cire et d 'emulsion nant, additionne even- 
tuellement d'huile et/ou des substances liposolubles, d une temperature superietire e la temperature de 

45 fusion du melange et non sup6rleure & 100"C, eventueliement en presence d'une partie de i'eau, Jusqu'd 

fusion complete, que Ton ajoute progressivement I'eau, ou le restant de I'eau, portee d une temperature 
au moins 6gale d ladite temperature, en agitant, Jusqu'd formation d'une microemulsion de dre dans une 
phase continue aqueuse, qui par refroidlssement jusqu'd la temperature ambiante conduit d une microdis- 
perston de cire. 

so 

25. UtSisation d'une composition telle que defmie dans I'une queloonque des revendications 1 e 22, comma 
agent tfentretien auto-lustrant pour artides en cuir. revetements de sd ou meubtes, ou comme composition 
cosmetique ou support de composition cosmetique pour cheveux. 

55 26. Precede de traitement cosmetique des cheveux, destine notamment e ameiiorer la tenue et le vdume de 
la coiffure et/ou e sup primer ou retard er rapparition de I'aspect gras des cheveux, caracterise par le fait 
que Ton applique, au moins sur ta partie des cheveux voisine de la radne, une composition telle que d6finie 
dans I'une queloonque des revendications 1 e 23, en quantite suffisante pour impregner les cheveux ou 



15 



EP 0 446 094 A1 



parties de cheveux d traiter. 
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